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® Schiiiernde Tinte. 



@ Die Erfindung betrifft eine Tintenzusammensetzung auf Wasserbasis, die als Farbemittel ein Perlglanzpig- 
nnent umfafJt und cine Viskositat kleiner als 12 mPas (bei 25 'C) aufwoist, Dor Gehalt an Perlglanzpigment iicgt 
im Bereich von 0,5 bis 25 Gew.-% und der Wassergehalt liegt im Bereich von 55 bis 95 Gew.-%. Die 
TintenzusammensGtzung kann weiter© iibliche Zusatzstoffe umfassen. UmfaBt ist ferner ein Verfahren zur 
Herstellung der Tintenzusammensetzung Schreibgerate und ihre Verwendung in Schreibgeraten wie Fullfeder- 
haltern oder RolirchenfOliern. 
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Die Erfindung betrifft eine TintenzusammenseUung auf Wasserbasis. die als Farbemittel Perlglanzpig- 
ment umfaBt. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Tintenzusamnnensetzung fur Schreibgerate wie 
FuHfederhaiter oder Rchrchenfuiter. 

Die bisher bekannten Ttnten und DrucWarben. die Perlglanzpigmente enthalten, stnd fur die Verwen- 

5 dung in Schreibgeraten, die enge Austrittsoffnungen, dunne Kapiilaren oder Rcihrchen aufweisen wie 
FUllfedertialter und RohrchenfUlfer nicht geeignet. So ist beispielsweise aus der US-A-3 631 135 eine 
wafirige Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Kunststoffteilen aus Melaminharz bekannt, die 25 bis 50 Gew.- 
% Perlglanzpigmont. Bindemittel und Verdickor onthalt. Eine solche Siebdruckfarbe ist rolativ viskos {ca. 
100 mPas) und auBerdem strukturviskos. urn erst durch Rakeldruck durch das Sieb zu gelangen. Sie ist 

w jedenfalts nicht geeignet, aus FOIIfederhaltern oder Rchrchenfullern verschrieben zu werden. Ferner sind 
aus der EP-A-0 321 739 spezielle Perlglanzpigmente sowie deren Ven^endung in Druckfarben bekannt. 
Druckfarben sind jedoch wie bereits oben dargeiegt. zu viskos, als dafi sie mit Schreibgeraten mtt feinen 
Kapiilaren verschrieben werden konnen. Ferner sind Tinten nnit Sdber- oder Gold-Effekten fur Markerstifte 
bekannt. Dtese beinhalten jedoch vielfach organische Ldsungsnnittel in groBen Mengen und zur Erzeugung 

^5 des Silber- oder Gold-Etfekts elementares Metall umfassende Pigmente Aufgrund des Gehalts an elemen- 
tarem Metall ist betm Emsatz in uben//tegend oder ausschlieSlich wSBrigen Medien nnit Korrosionsproble- 
nnen zu rechnen. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, eine Tintenzusannmensetzung zur VerfG- 
gung zu stellen, die aus Schreibgeraten nnit engen Austrittsoffnungen auf das zu beschreibende Substrat 
20 aufgebracht werden konnen, einen schiNernden/irisierenden Farbauftrag ergeben und auf Wasser basieren. 
Gleichzeitig sollen die bei bekannten Tinten und Druckfarben auftretenden Nachteile vernnieden werden. 
Die erfindungsgemaBe Aufgabe wird durch eine Tintenzusannmensetzung auf Wasserbasis gelost, die 
poKKemitte! Perigia^zpigmf^nt nmfafit und riadurch gekennzeichnet ist, daB sie eine Viskositat kleiner als 
12 mPas {bei 25 -C) aufweist und 0,5 - 25 Gew.-% Perlglanzpigment. 55 - 95 Gew.-% Wasser und 
25 gegebenenfalis weitere ubiiche Zusatzstoffe umfafit. 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Uberraschenden/veise \m sich die erfindungsgennafJe Tintenzusammensetzung dauerhaft verschreiben, 
obwohl in der Regel davon ausgegangen wird, daB Pigmente wie die ven^endeten Perlglanzpigmente aus 
kapiilaren Tintenleitsystemen aufgrund von Verstopfungen nicht dauerhaft verschreibbar sind und daB 
30 Pigmente, die wie die Perlglanzpigmente schnell sedimentieren. nicht zu einem einheitlichen Schriftbild 
fuhren konnen. 

Es hat sich jedoch gezeigt. daB auch bei niedrigviskosen Tinten. d.h. ohne die sonst ubiiche 
Stabilisierung der Pigmente durch hohe Viskositat, Thixotropierung usw., bei Verwendung solcher Pigmente 
nicht nur ein einheitliches Schriftbild moglich ist, sondern sich auch randscharfe und sehr feine Linien 
35 ergeben konnen. Die anhaltende Verschreibbarkeit der Pigmente beruht wahrscheinilch auf der reversibien 
Flockulattonsfahigkeit des gebildeten Sedimentbodensatzes. 

Je nach Betrachtungswinkel der erzeugten FarbauftrSge ergeben sich unterschiedliche Farbtone, die 
schillernd bzw. insierend erscheinen. Falls es gewUnscht ist. konnen auch Linien erzeugt werden, die in der 
Mitte andersfarbig sind als an den RSndern. Dieser Effekt kann beispielsweise durch die gezielte Einstel- 
40 lung des Breitlaufvcrhaltens durch beispielsweise Tensidzusatz erzielt werden. 

Die erfindungsgemaBe Tintenzusammensetzung weist im aligemeinen eine Viskositat kleiner als 12 
mPas (bei 25 'C) auf. Vorzugsweise liegt die Viskositat im Bereich von 1 bis 10 mPas (bei 25 *C) und 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 bis 5 mPas (bei 25 *C). 

Der Gehalt der Tintenzusammensetzung an Perlglanzpigment betragt im aligemeinen 0,5 bis 25 Gew.- 
45 %, liegt vorzugsweise im Bereich von 1 bis 20 Gew.-% und insbesondere im Bereich von 1 bis 10 Gew.-%, 
wobei em Bereich von 1 bis 5 Gew.-% besonders bevorzugt ist. Die erfindungsgemaGe Tintenzusammen- 
setzung auf Wasserbasis umfaBt ferner im aligemeinen 55 bis 95 Gew.-% Wasser und vorzugsweise 75 bis 
90 Gew.-% Wasser, wobei auch 0,5 bis 20 Gew.-% mit Wasser mischbare organische Losungsmittel 
vorhanden sein dOrfen. Bei diesen Losungsmitteln handelt es sich insbesondere urn Glycerin, Ethandiol, 
50 Propan-1,2-diol und Ethanol. 

Das erfindungsgemaB von^endGte Perlglanzpigmont kann metailisch oder nicht-motallisch scin, ist abcr 
vorzugsweise nicht-metallisch. Geeignete Perlglanzpigmente bestehen aus Glimmer, der mit einem oder 
mehreren Metalloxiden beschichtet ist oder aus Fisch-silber. Geeignete Metalloxide sind beispielsweise TiO, 
Ti02 Oder Mischformen derselben und FeO. F02O3. Fe^Oi oder Mischformen derselben. sowie ZnO. 
55 Beispielsweise kann das Perlglanzpigment aus mit Ti02 beschichtetem Glimmer oder aus mit Ti02 und 
einem Eisenoxid beschichteten Glimmer bestehen. 

Das Perlglanzpigment ist vorzugsweise blattformig und weist einen durchschnittiichen Teilchendurch- 
messer kleiner als 60 urn und vorzugsweise kleiner als 20 urn auf. 
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Die Tintenzusammensetzung kann neben dem Perlglanzpigment und der Wasserbasis auch andere fur 
Tinten ubiiche Zusatzstoffe umfassen. Hierzu gehdren beispieisweise weitere Pigmente, wasseriosliche 
Farbsloffe, mit Wasser mischbare organtsche Losungsmittel, Dispergiernntttel, wasseriosliche Bindemittel, 
pH-Reguiatoren. Konservierungsmittei, Tenside und sonstige weitere Hilfsmittel. Die von Perlglanzplgment 

5 verschiedenen weiteren Pignnenten konnen in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-%, die wasserl5slichen 
Farbstoffe in einer Menge von 0.1 bis 10 Gew.-%, die mit Wasser nnischbaren crganischen Losungsnnitte! in 
emer Menge von 0.5 bis 20 Gew.-%, die Dispergiermitte! in einer Menge von 0,1 bis 5 Gew.-%, die 
wasserloslichen BindemittGl in einer Menge von 0,5 bis 20 Gew.-%. die pH-Regulatoron in einer Menge von 
0,1 bis 2 Gew,-%. die Konsen/ierungsnnittel in einer Menge von 0,01 bis 0,5 Gew.-%, die Tenside in eme^ 

w Menge von 0,001 bis 5 Gew.-% und die weiteren Hilfsnnittel in einer Menge von OJ bis 10 Gew.-% 
vorhanden sein. Von diesen ubiichen Zusatzstoffen konnen einer oder mehrere gleiclizeitig vorhanden sein. 

Die weiteren Pigmente konnen beispieisweise Pignnent Black 7 oder Pigment Blue 15:3 sein. Als 
wasseriosliche Farbstoffe eignen sich insbesondere Acid Blue 9, Acid Red 52, Acid Yellow 23 und Direct 
Black 19, Die verwendbaren Dtspergtermittel umfassen insbesondere Polyacryiate und geeignete Bindemit- 

75 tel sind Polyvinylalkohol (PVA) und Polyvinylpyrrolidon (PVP). Als pH-Reguiatoren kommen Zitronensaure 
und Triethanolamin in Frage, wobei Ztronensaure bevorzugt ist. K-Sorbat und p-Chior-m-Kresol stnd 
Konservierungsmittei, die in der erfindungsgemaBem Tintenzusammensetzung eingesetzt werden konnen. 
Verbindungen wie Polyglykoletherderivate und Laurylethersulfate sind Betspiele fUr brauchbare Tenside, Als 
weiteros Hilfsmittel kommt Harnstoff in Betracht. 

20 Die Tinte kann aufgrund ihrer niedrigen Viskositat durch enge Offnungen, dunne Kapillaren oder 
Rohrchen auf das zu beschreibende Substrat aufgetragen werden. Insbesondere kann sie deshalb in 
Schreibgeraten wie FLitlfederhaltern oder Rohrchenfullern Einsatz finden. 

Um bei Gebrauch eine gute und schnelle Verteilung der Ptgmentteilchen in der Tinte zu erreichen, kann 
die Tinte auch kleine inerte Mischkugeichen umfassen. Der Durchmesser der Mischkugelchen liegt im 

25 Bereich von 0,5 bis 3 mm, wobei etn Durchmesser von 0,8 mm bevorzugt ist. In der Praxis konnen solche 
Mischkugelchen beispieisweise in Tintenpatronen vorhanden sein, wobei pro Tintenpatrone in der Regel 1 
bis 3 MischkOgelchen ausreichen. Die MischkOgelchen bestehen aus inertem Materia! und vorzugsweise 
aus Zirkoniumdioxid oder Glas. Durch die MischkUgelchen wird der Vorgang der Deflockulierung des 
abgesotzten Perlglanzpigments wShrend der Ruhelage des Schreibgorats (Flockulation und Bildung eines 

30 welchen Bodensatzes) aufgrund der sehr leichten Scherung wie beispieisweise durch zweimaliges SchUt- 
teln, wieder ausreichend feinverteilt. 

Die beschriebene Tintenzusammensetzung kann hergestellt werden, indem die einzelnen Bestandteile 
in beliebiger Reihenfolge, wobei vorzugsweise das Wasser vorgelegt wird und gegebenenfalls ieicht 
erwarmt wird, miteinander vermischt werden. 

35 Im toigenden sind Beispiele fur erfindungsgemafie Tintenzusammensetzungen aufgefuhrt. 

Beispiel 1 

(Blau schiilernd) 



40 







Gew.-% 




Deionisiertes Wasser 


88.8 




Iriodin 123 ' 


3 


45 


Duasyn SaureDiau AE 85 (Acid Btue 9) 


1 




Glycerin 


2 




Harnstoff 


1 




Zitronensaure 


1 




K-Sorbat 


0,1 


50 


Luviskol K30 (PVP) (Viskositat 10 mPas (bei 25*C) bei 15*C in Wasser) 


3 




NonylphonolpolyglykolGther (95% Ethylenoxid. Igepal CO 990 (Tensid)) 


0,1 



" Iriodin 123: Glimmer mit TiOa und ZnO beschichtet 
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Beispiel 2 

(Silbhg, insbescndere fur schwarzes Papier) 





G9W,-% 


Deionisiertes V^asser 


86,8 


Iriodin 123 * 


5 


Glycerin 


2 


Harnstoff 


1 


Zitronensaure 


1 


K-Sorbat 


0,1 


Luviskoi K30 (PVP) 


4 


Igepal CO 990 (Tensid) 


0,1 



• Iriodin 123: Glimmer mit TiOs und ZnO beschichtet 



Beispiel 3 

20 ( Goldtin te) 





Gew.-% 


Deionisiertes Wasser 


87,8 


Iriodin 323 


4 


Farbstoff-Kombination (goldgelb) 


1 


Glycerin 


2 


Harnstoff 


1 


Zitronensaure 


1 


K-Sorbat 


0.1 


Luviskoi K30 (PVP) 


3 


Igepal CO 990 (Tensid) 


0.1 



' Iriodin 323: Glimmer mit TiOa und Eisenoxid beschichtet Goldsatin 

Das Serum (geloste Bestandteile) hat die gleiche Frabe wie das Perlglanzpigment, wodurch 

sich ein besonders intensives Gold ergibt. 



Es kann auch eine Kombination aus 95 Gew.-% Brillanttinte, schwarz, und 5 Gew.-% Iriodin 110 
40 (Perlglanzpigmont. Giimmor mit Ti02 beschichtet) eingesotzt wcrden. Hierboi ergibt sich eine silborgrauo 
Tinte. 

Patentanspriiche 

45 1. Ttntenzusamnnensetzung auf Wasserbasis. die als Farbemittei Perlglanzpigment umfaBt. dadurch ge- 
kennzeichnet, daf3 sie eine Viskositat kleiner als 12 mPas (bei 25 'C) aufweist und 
0,5 ■ 25 Gew.% Perlglanzpigment, 
55 - 95 Gew.% Wasser und 
gegebenenfalls wettere Ubitche Zusatzstoffe umfaflt. 

50 

2. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie eine Viskositat im Bercich 
von 1-10 mPas (bei 25 'C) aufweist. 

3. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS sie eine Viskositat Im 
65 Bereich von 1 - 5 mPas (bei 25*0) aufweist. 

4. Tintenzusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal3 sie 1 • 20 
Gew.% Perlglanzpigment umfafit. 

4 
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5. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB sie 1 - 10 Gew % Perlglanz- 
pigment umfaBt. 

6. Ttntenzusannmensetzung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet. dafi sie 1 - 5 Gew.% 
5 Perlglanzpignnent umfaGt. 

7. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daG sie 
75 - 90 Gew.% Wasser umfafit. 

70 8. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeicfinet, daO 
das Perlglanzpigment blattformig ist, wobei der durchschmttliche Teilchendurchmesser kleiner als 60 
urn ist 

9. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Teilchendurchmesser 
75 kleiner als 20 urn ist. 

10. Tinten.-^usammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dal3 
das Porlglanzpigment aus Glimmer, der mit Metalloxid beschichtet ist, oder aus Fisch-silber besteht. 

20 11. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, da/3 das Metalloxid TiO, Ti02 
oder Mischformen derselben und/oder FeO, Fe2 03, FqjOa oder Mischformen derselben ist. 

12. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die 

25 0,5 bis 20 Gew.% mit Wasser mischbare organische Losungsmittel, 0,1 bis 5 Gew.% Dtspergiermittel, 
0,5 bis 20 Gew.% wasseriosliche BindemitteL 0,1 bis 2 Gew.% pH-Regulatoren, 0,01 bis 0,5 Gew.°/o 
Konservierungsmittel, 0,001 bis 5 Gew.% Tenside und/oder 0,1 bis 10 Gew.% weitere Hilfsmittel 
umfassen. 

30 13. Tintenzusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daR sie 
auOeraem kleine inerte Mischkugelchen umfaBt. 

14. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dafi die Mischkugelchen einen 
Durchmesser von 0,5 bis 3 mm autweisen. 

35 

15. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Mischkugelchen 
einen Durchmesser von 0,8 mm aufweisen. 

16. Tintenzusammensetzung nach einem der AnsprOche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dafi in einer 
40 Tintenpatrone 1 bis 3 MischkOgolchen vorhanden sind. 

17. Tintenzusammensetzung nach einem der Anspruche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dai3 die 
Mischkugelchen aus Zirkoniumdioxid oder Glas bestehen. 

45 18. Vefla^re^ zu^ Herste'lung der Tintenzusammensetzung gemaB einem der ,Anspruche 1 b'S 17, dadu''ch 
gekennzeichnet, dafi die Bestandteiie in beliebiger Reihenfolge gegebenenfalls unter Erwarmen mitein- 
ander vermischt werden. 

19. Verwendung einer Tintenzusammensetzung gemafi einem der AnsprOche 1 bis 17 in Vorrichtungen, bei 
50 den die Tintenzusammensetzung durch enge Offnungen, dDnne Kaptllaren oder Rohrchen auf das zu 

beschrcibcndo Substrat aufgotragen wird. 

20. Verwendung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dafi die Vorrichtung ein Fullfederhalter oder 
ein Rohrchenfuller ist. 

56 
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Example 2 

(Silvery, especially for black paper) 





wt% 


Demineralized water 


86.8 


Iriodin 323* 


5 


Glycerol 


2 


Urea 


1 


Citric acid 


1 


Potassium sorbate 


0.1 


Luviskol K30 (PVP) 


4 


Igepal CO 990 (surfactant) 


0.1 


* Iriodin 123: Mica coated with Ti02 and ZnO 




Example 3 




(Gold ink) 






wt% 


Demineralized water 


87.8 


Iriodin 323 


4 


Dye combination (gold- yellow) 


1 


Glycerol 


2 


Urea 


1 


Citric acid 


1 


Potassium sorbate 


0.1 


Luviskol K30 (PVP) 


3 


Igepal CO 990 (surfactant) 


0.1 


* Iriodin 323: mica coated with Ti02 and iron oxide, gold-satin. 



The "serum" (dissolved components) has the same color as the pearlescent pigment, so 
that a particularly intensive gold results. 

A combination of 95 vvt% brilliant black ink and 5 \vt% Iriodin 110 (pearlescent pigment, 
mica coated with Ti02) can also be used. A silver gray ink results in this case. 

Claims 

1. A water-based ink composition that contains a pearlescent pigment as colorant, which 
is characterized by the fact that it has a viscosity less than 12 mPa-sec (at 25''C) and contains 
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0 5-25 \vt% pearlesccnt pigment, 

55-95 wt% w^ater and 

optionally other conventional additives, 

2 An ink composition as in Claim 1, which is characterized by the fact that it has a 
viscosity in the range of 1-10 mPa-sec (at 25^C). 

3. An ink composition as in Claim I or 2, which is characterized by the fact that it has a 
viscosity in the range of 1-5 mPa sec (at 25°C). 

4. An ink composition as in one of Claims 1-3, which is characterized by the fact that it 
contains 1-20 wt% pearlescent pigment. 

5. An ink composition as in Claim 4, which is characterized by the fact that it contains 
1-10 wt% pearlescent pigment. 

6. An ink composition as in Claim 4 or 5, which is characterized by the fact that it 
contains 1-5 wt% pearlescent pigment. 

7. An ink composition as in one of the preceding claims, which is characterized by the 
faci thai ii contains 75-90 wr/o water. 

8. An ink composition as in one of the preceding claims, which is characterized by the 
fact that the pearlescent pigment is in lamellar form, and the average particle diameter is less 
than 60 |am. 

9. An ink composition as in Claim 8, w^hich is characterized by the fact that the particle 
diameter is less than 20 |im. 

10. An ink composition as in one of the preceding claims, which is characterized by the 
fact that the pearlescent pigment consists of mica that is coated w ith a metal oxide or of pearl 
essence. 

1 1 . An ink composition as in Claim 10, w^hich is characterized by the fact that the metal 
oxide is TiO, TiO: or mixtures of these and/or FeO, Fe203, Fe304 or mixtures of these. 

12. An ink composition as in one of the preceding claims, which is characterized by the 
fact that the conventional additives include 0.5-10 wt% other pigments, 0.1-10 wt% water- 
soluble dyes, 0.5-20 wt% water-miscible organic solvents, 0.1-5 wt% dispersing agents, 
0.5-20 wt% water-soluble binders, 0.1-2 pH regulators, 0.01-0.5 w^t% preserv^atives, 
0.001-5 wt% surfactants and/or 0.1-10 wl% other auxiliary agents. 

13. An ink composition as in one of the preceding claims, w hich is characterized by the 
fact that it additionally contains small inert mixing balls. 

14. An ink composition as in Claim 13, which is characterized by the fact that the mixing 
balls have a diameter from 0.5 to 3 mm. 

15. An ink composition as in Claim 13 or 14, which is characterized by the fact that the 
mixing balls have a diameter of 0.8 mm. 
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16. An ink composition as in one of Claims 13-15, which is characterized by the fact that 
1-3 mixing balls are present in an ink cartridge, 

17. An ink composition as in one of Claims 13-16, which is characterized by the fact that 
the mixing balls consist of zirconium dioxide or glass. 

1 8. A method for preparation of the ink composition as in one of Claims 1-17, which is 
characterized by the fact that the components are mixed with each other in any order, optionally 
while heating them. 

1 9. The use of an ink composition as in one of Claims 1 - 1 7 in devices in which the ink 
composition is applied to the writing material through narrow orifices, thin capillaries or small 
tubes. 

20. The use as in Claim 19, which is characterized by the fact that the device is a fountain 
pen or a tube filler pen. 



